R&PUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTfiRE DE L'INDUSTRIE 

SERVICE 
de la PROPRIETE INDUSTRIELLE 



BREVET D INVENTION 



P.V. n° 119.949 
Classification internationale : 



N° 1.535.980 
C09b 



Colorants peiTncttant d'embellir les couleurs noires pour heliogravure. 

Societe dite : FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS METSTER 
LUCIUS & BRUNING residant en Republique Federale d'Allemagne. 

Demande le 5 septembre 1967, a 14 b 15 m , a Paris. 
Delivre par arrete du l er juillet 1968. 
(Bulletin officiel de la Propriete industrielle, rt° 32 du 9 aout 1968.) 
(Demande de brevet deposee en Republique Federale d'Allemagne le 5 septembre 1966, 
sous le n° F 50.116, au nom de la demanderesse.) 



Les couleurs pour illustrations en heliogravure 
(impression en creux) sont des couleurs d'impres- 
sion qui sechent par voie physique et que 1'on pre- 
pare, comme on le sait, en dispersant ou en dissol- 
vant un constituant donnant la teinte, par exemple 
des pigments ou des colorants solubles, dans une 
solution de resines appropriees dans des solvants 
aromatiques ou dans des hydrocarbures aliphati- 
ques (cf. «Der Moderne Druck » [1956], p. 585- 
588). 

Dans le cas des couleurs noires pour heliogra- 
vure la partie colorante est du noir de fumee. Seion 
la qualite du noir de fumee employe, les impressions 
obtenues ont des teintes plus ou moins brunatres. 
Pour obtenir un noir neutre ou tirant sur le bleu, 
on ajoute generalement de 1 a 10 % de pig- 
ments bleus aux couleurs noires d'heliogravure. On 
utilise par exemple des pbtalocyanines, le bleu de 
Milori, des bleus alcalins sulfones et des colorants 
basiques bleus laques avec de 1'acide phosphotungs- 
tique. Ces constituants enjoliveurs ont 1'inconve- 
nient de se disperser difncilement dans les couleurs 
d'heliogravure. 

Or, la demanderesse a trouve que les bases bleues 
de la serie de la triphenyl-rosaniline ainsi que les 
bases noires derivees de 1'aniline conviennent par- 
ticulierement bien pour embellir lea couleurs noires 
destinees a 1'impression en creux d'illustrations, si 
on attaque ces colorants bases avec des cires dures 
acides naturelles ou synthetiques et qu'on mette 
les preparations ainsi obtenues, par fusion avec des 
resines appropriees solubles dans les couleurs d'he- 
liogravure, puis broyage, sous une forme dispersa- 
ble dans des couleurs d'impression en creux. 

Les produits resultant de 1'attaque des colorants 
bases avec des acides gras, surtout avec de 1'acide 
oleique, tels que ceux qu'on utilise dans 1'industrie 
graphique pour ameliorer les encres noires pour 
1'impression a la rotative, ne peuvent pas etre uti- 
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lises pour des couleurs d'impression en creux car 
ils traversent le papier tres rapidement pendant 
1'impression de ces couleurs de sorte que 1'impres- 
sion apparait aussi au verso. A cause de cela, il est 
impossible d'imprimer la feuille des deux cotes. Par 
contre, les produits provenant de 1'attaque des colo- 
rants bases avec de la cire acide de lignite n'ont 
pas tendance, selon le procede de la presente inven- 
tion, a penetrer le papier pendant 1'impression. 

Les colorants d'embellissement obtenus selon la 
presente invention se distinguent par un pouvoir 
colorant extremement grand et, ainsi, par un ren- 
dement remarquable. A cet egard, ils sout nette- 
ment superieurs aux colorants d'embellissement uti- 
lises jusqu'a present. Ils ont en plus 1'avantage de 
se disperser facilement dans des couleurs d'helio- 
gravure pour illustrations et, d'autre part, ils n'ont 
pratiquement pas tendance a floculer. 

Pour attaquer les colorants bases on les chaufle 
avec des cires acides naturelles ou synthetiques jus- 
qu'a ce qu'il se soit forme un melange fondu homo- 
gene. Les quaritites de cires acides necessaires pour 
1'attaque doivent etre telles que les colorants se dis- 
solvent completement dans la masse fondue. Eties 
d6pendent surtout du colorant employe et de 1'in- 
dice d'acide des cires. En general, on utilise au 
moins 0,7 partie en poids de cires acides par partie 
en poids de colorant base. On prefere les cires dont 
1'indice d'acide va de 100 a 140. Avec de telles 
cires, \e rapport du colorant base a la cire est de 
preference, lors de 1'attaque, de 1 : 2 a 1 : 4. 

II convient d'incorporer les resines par fusion 
immediatement apres 1'attaque (ou « dissolution ») 
des bases. A cet effet, on ajoute la quantite voulue 
de resine a la solution des bases et on chaufle ce 
melange jusqu'a ce que les resines aient fondu et 
qu'une masse homogene se soit formee. Pour obte- 
nir une bonne dispersabilite des solutions des bases 
dans les couleurs d'impTessioh en creux, on broie 
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tines a emhellir les coiileurs nnires d 'heliogravure 
pour illustrations, procede selon lequel on attaque 
des bases bieues de la serie de la triphenyl-rosani- 
line et/ou des bases noires derivees de 1'aniiine 
avec des cires acides naturefles ou synthetiques, on 
fait fondre les dissolutions obtenues avec des resines 
solubles dans les couleurs d'heliogravure et ensuite 
on broie finement. 

2° Des modes d'execution du procede specifie 
sous 1°, presentant les particularites suivantes, pri- 
ses separement ou en cornbinaison : 
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a. Lc rapport des colorants bases aux cires acides 

est de 1 : 2 a 1 : 4; 

6. Les cires acides utilisees pour attaquer les 

colorants bases ont un indice d'acide d'au moins 30, 

de preference d'environ 100 a. 140. 
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